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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Oberflachenveredelte Betonsteine, Verfahren zur Herstellung und Verwendung derselben 
(|7) Betonsteine mlt herkommlicher zementgebundener 

und wasser- oder sandgestrahlter Veredelungsschicht 

weisen eine porose und somit schmutz-, moos- und 61- 

fleckenanfallige Oberflache auf. 

Die Erfrndung ermoglicht Betonsteine mit sehr natur 
steinahnlich aussehenden, sehr stabiler und wertgehend 
chemikalienresistenter Veredelungsschicht, deren Ober- 
flache nicht poros und somit gegen Verschmutzung, Ol- 
riecken ur)d Vernioosung unenipfindlich isl. 
Diese mit dem Betonstein untrennbar verbundene Ver- 
edelungsschicht besteht im wesentlichen aus ungesattig- 
tem Polyesterharz als polymerem Bindemittel sowie ver- 
mahlenem Altglas als FuHstoff. Der aussehensbestim- 
mende Teil der Altglassplitter ist mittels Polyvinylacetat 
oberflachig farbig beschichtet, wodurch sich eine hervor- 
ragende Koharenz des Korngefuges auch bei starken 
Temperaturschwankungen ergibt. 

Diese Art der Oberflachenveredelung von Betonsteinen 
J ist gccignct zur Hcrstollung von Tcrassen , Hof und Gar 
tenwegplatten, Pflaster- und Verbundpflastersteinen im 
offentlichen und privaten Bereich, sogenannten •Qko- 
Steinen"-Systemen (d. h. Pflastersteinen mit Fugen-Ab- 
standshallern zur Versickerung des Regenwassers), Ra- 
sengittersteinen, Tischplatten fur den Auf^enbereich, plat- 
tenformigen Elementen fur den Schwimmbadbau, Klin- 
kersteinen und Fassadenplatten fiir die Auskleidung von 
Mauern. 
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^ Die vorlicgcndc Erfindung bclrilVl. die Vcredelung dcr 
Sichi- und Nur/.ungs- b/.w. 'I Vinobcrnachc von Rcionslcincn 
durch Aun^ringen cincr Polynierkunslsleinschichl, wclche 5 
aus farbig beschiclilclcni Allglasgraniilal als ausschensbc- 
slirnnicndciii FiillslolT, farblosein Allglasrcingranulal als 
I'cinrulisloir, rarbloseni Aliglasniehl und/cxler Aluininium- 
hydroxid und/odcr eineni anderen transparenien odcr opal- 
arlig hellen Material niineralischen IJrspmngs als Feinstfull- 10 
sloff sowie Ungesatiigleni Polyesterharz (IJP-Harz) als Bin- 
dcinitlel bcslchl. 

Ini Laufc dcr vcrgangencn 150 Jahre wurde in viclen Be- 
reichcn des Bauwesens der Nalurslcin imnier iiiehr vorn ze- 
iiienlgebundenen Beion verdrangt. Heule werden zuiii Bei- 15 
spiel auch ofl^nilichc Gehwcgc und Plaize, privalc Garlen- 
wegc, Terrasscn und Hof- odcr Parkllachcn uberwiegend 
nichi fiichr mil Naiurslcincn sondcrn mil Bctonslcincn ge- 
pflaslerl. 

Gleichzeilig lass! sich bcobachlcn, daB man dabci hcule 20 
beniuhl isl, dem grauen Belon seine irisle Ausslrahlung zu 
nehnien, indein die Sichl- bzw. Nutzungsoberflachc des Be- 
lonsleins farbig geslaher und dergestalt veredell wird, daB 
sie hinsichtlich Farbe und Komslruklur mehr an Naturstein 
als an Belon erinnern soil. 2: 

Ublicherweise geschieht diese Veredelung durch Auf- 
bringen eines zenienlgebundenen sogcnannlen "Naturslein- 
vorsalzes". Hierbei werden hiiufig unlcr Vcrvvcndung von 
pignienlgclarblcni Zenient -- NalurslcinspliUc unlcrschicdli- 
cher Farbcn mil dcin Betonslein hoinogcn vcrbundcn. In ci- M 
neni wcilcrcn Arbciisgang werden die Steinoberllachen 
wasscrgestrahll, wobei wciche Beionfeinleile ausgeu^aschen 
werden, sodass die eirrzelnen Gesteiiiskurner erhaben stelieii 
bleiben. In anderen Fallen wird ein ahnlicher ElTekl durch 
Sandslrahlcn der vorgeselzlen Oberflache crreichl. vs 

Dem aslhelischen Gevvinn, den solcherarl obernachenvcr- 
edclle I^elonsleine crlaliren, slehen jedoch Nachteilc hin- 
sichliich ihrer Nulzungseigcnschaflcn gcgenubcr: 

Die Nul/ungsoberflache isl rauh und pt>ros: Sie be- 4«) 
giinsligi die Ansaninilung von Schniul/. in den ausge- 
waschenen bzw. ausgesandslrahhcn Verticfungen. 

- Die porose Oberflachc begiinstigj an schalligen 
Slandorlcn bei fcuchlcr Willcrung das Ansiedein von 
Moosen in ebendiescn Verliefungen. Sie erlaubt es 45 
auch ausgcspucklen Kaugunirnis, sich in den Verlie- 
fungen zah feslzuklaniniern. 

- Sie isl saugl'reudig gegenuber Flussigkeiien: vor al- 
Icni oligeodcr letiige, schwer verdunsibarc T'liissigkei- 
len werden in den Poren der veredcilen Oberllachc 50 
konservierl /.. H. in Iwin von hiiBltchcn, durch un- 
dichle Autonioloren verursachle Allolflecken. Reini- 
gungsversuche, elwa durch Danipfslrahlen mil eineni 
Tlochduckreiniger, luhrcn leichi zu einer Schiidigung 
der Oberllache, die Farbverlusi und verniinderle Le- 55 
bensdauer nach sich zichi. 



Oder eingelarbles Ungesailigies Polyesler4Tarz (UP- 
Harz) sowie die zur Verarbeilung erlbrdcrlichen Reak- 
lionsniillel und Addilive, 

~ alsl'einstluUslolT: U) bis 20 (iewichlspro/enl irans- 
parcnles Allglasrnehi und/oder Aluminiunihydroxid 
und/oderein anderes iransparenles odcr opalarlig bel- 
les Material niineralischen Ursprungs ini KorngroRen- 
bereich unler 0,05 mm, 

- als Feinrullstolf: 10 bis 30 Gewichlspro/^nl unbe- 
schichteics, Iransparenles Allglasgranulal im Korn- 
grossenbereich 0,05-0,5 nun, 

- als aussehcnsbcslimmender FullslolT: 40 bis 70 (Je- 
wichlsprozenl Altglasgranulat im Komgrossenbereich 
0,3 bis 4 nun, welches niillcls einer wassrigcn Disper- 
sion aus Polyvinylacelal und (vorzugsweise anorgani- 
schen) Farbpigmenlen oberflachig in geziellen Farblo- 
nen eingctarbl wurde. 

DF 44 02 432 beschreibt eincn aus Polymerharz und teil- 
weise larbig obernachenbeschichlelcn Allglasgranulal en 
zusaimnengesel/ien Polymerkunslstein. Das Dokunieni be- 
am wortel jedoch nichi. die Frage, ob, unlcr wclchen Voraus- 
setzungen und nach welchem Verfahren dieses Material als 
Vorsatzschichl mil eineni Betonstein untrennbar verbunden 
werden kann. 

Auf eben dicsc Frage konzentriert sich die vorlieeende 
Erfindung. 

Es wurde gelunden, daB cine unlrennbare Verbindung 
zwischen Betonslein und altglasgeruiller Polymcrkunsl- 
stcm-Veredelungsschichl nach folgendem Verfahren ralio- 
nell hcrgcslelll werden kann: 

Der noch ungeharlele Polynierkunststeinmorlcl, beste- 
liend aus - 

- 10 -25 Gcw.-% reaktionsbercitem, farblosem oder 
emgefarbleni IJP-Harz als Bindemiliel, 
~ 10 20Gew.-% iransparenlem Aliglasniehl odcr 
Aluminiunihydroxid oder eineni anderen Iransparcnien 
Oder opalarlig hellen Material niineralischen Ur- 
sprungs als FeinsllullsiotTim KorngroBcnbcreich unler 
0,05 iinn, 

- 10 bis 30Gew.-% unbeschichletem, transparcntem 
Altglasgranulai im Komgrossenbereich 0,05-0,5 mm 
als Feinlullslolf 

- sowie 40 bis 70Gew.-% Allglasgranulal im Kom- 
grossenbereich von 0,3 bis 4 mm als aussehensbestim- 
mcnder F'ullstolf, wobei dieses Granulat mil einer 
wassrigen Dispersion aus Polyvinylacelal und (vor- 
zugsweise anorganischen) I'ai+ipigmcntcn beschichtcl 
wurde 



Die lirfindung hat sich daher die Aufgabe gesleill, die 
Obcrnachenvcredlung der lielonsleine so /u geslallen,'daf:5 
die Nachteilc der Schmut/,-, Moos- und 1^'lussigkeilseriip- 60 
findlichkeil verniicden werden, glcichzcilig aber das nalur- 
sleinahnlichc Ausschen noch verstiirkl wird. 

lis wurde gel unden, daB dies moglich isl, indem auf die 
Nuizungsohernache des Bclonsieins cine 3 10 mm dicke 
Polymerkunstslcinschichl untrennbar aufgcbrachi wird, die 65 
sich wic folgi zusanuuenselzl 

- alsBindcmitlel: 10 bis 25 Gewichlsprozcnl larbloses 



wird in cine l-orm mil der gewunschien Obernachcnsiruk- 
lur gcgeben und unter Vibration verleili. 

Sodann wird der zuvor auf eine Temperalur von 
40 -70^'C; crwarnile - Betonslein aul die noch wciche Poly- 
nierkunslsieinniortelschichl aufgedruckl. 

Der unter Druck erfolgende Konlaki mil dem warmen Be- 
tonslein bewirkt. daB das im Polynierkunslsleinmorlel enl- 
haliene Ul>-ITarz kurzlrislig noch dunnflussiger wird und so- 
nnl leichlcr auch in feine Poren des Bclonsieins eindrinpcn 
kann. 

Dann aber bewirkt die Waniie des Sleins eine Beschleu- 
nigung und rnlensivicrung des Poiynicrisalionsprozesses. 
Das Harz hanei so schnell aus, daB das Produkl schon nach 
wemgen Minuten wieder entiornit werden kann. 

Vorleilhali isl die Verwendung von l\)rmen aus Polyelhy- 
Icn Oder Polypropylen, welche bis zu einer Temperalur von 
90"C wannebelaslbar sind. 
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Da dicse Matcrialicn sich vein gcharicicn Polycsicrkunsi- 
stcin schr Icichi ircnncn, is! die liingabc cincs 'rrcnniTiiHels 
in<lic I'oriii nichi criorderlich. lieidc Maicrialicn bcgunsli- 
g^cn /udcni eine klebfrcie Ausharlung dcr Polycslcrkunsl- 
steinobcrflachc, sodaB dicsc bcrcils zuni /cilpunki dcr Ent- 5 
forniung loscniinclrcsislcnl isi. 

Die nach deiii erfindungsgcinaBcn Vcrfahrcn obcrflachcn- 
v«.Tcdclicn Bctonslcine zcichnen sich durch lolgcndc I'iigcn- 
schaficn aus: 

- Sic konnen hinsichtlich Komsiruktur und -farbcn na- 
lursleinahnlicher geslaltct wcrdcn als dies bei zcnienl- 
gcbundenen Veredclungsschichien iiioglich isl. 

- Die Verbindung zwisclien deni Beionstein und der 
glasgefulllen Polyesierkunslsleinschicht isl. untrennbar. 15 
Vcrsuchl man z. B., dicse Schichi mil einciii FTammer 
abzuschlagen, so fuhri dies allenfalls zu Bruchcn ini 
GcsaintnialcriaL nichl abcr zu cincni Abloscn dcr Po- 
lyesierkunslsleinschicht voin Bclon. 

- Die glasgclullle Polycslcrkunslsleinschichi verbcs- 20 
scrl die iiiechanische Fesligkcit dcs Gesainlinalerials, 
dies gilt insbcsondcre fiir die Biegelesligkeil, Zugfe- 
sligkeil und Schlagfestigkeii. 

- Die Oberflache isl sehr abriebfest und slaubt nichl 
ab. 25 

- Die Oberfliiche ist loseinillelresislcnl und weilge- 
hend besiandig gegenuber chemischer Bcanspruchung 
(Salzlosungcn, verdunnle Siiuren sowic "IVeibsloffc und 
Ole). 

- Die Oberflache isl porenlrei - unabhangig davon, ob 30 
sic glatt. Oder grilTig (z. B. schielcrbruchrauh) gestahei 
wird. Sie isl soniil weder verschiiiulzungsnoch ver- 
inoosungsanlallig. 

Die ObernUchc isl willcrungs- und lichlbcstiindig. 
Bei Verwcndung von iichlechlcni UP-TTarz und lichi- 
cchlen Pignicnlen irelen auch tangfrislig keine Farb- 
vcrandcrungcn auf. 

- Die Oberflache isl aul^rund dcr gcringcn Wasscrauf- 
nahnic des glasgefunien Polyeslerkun si steins froslbc- 
slandig. 4^) 

- Das ProdukI iassi sich sehr ralioncll hcrslelien und 
erfordcrl keinerlei Nachbcarbeilung. 

lis isl. bekanni, daB UP-TIarze (wie praklisch alle polyine- 
ren BindcniiUel) wahrcnd des Polynicrisal.ionspro/csscs ei- 45 
ner Voluinensschruniplung unlerlicgen und auch ini ausge- 
hLirtclcn Zusland auf 'ibniperalurwcchscl gcringfiigig cx- 
pandiercnd bzw. konirahicrcnd rcagicrcn konnen. 

liin Schwcrpunki dcr Erfindung war cs dahcr, sichcrzu- 
slcllon, duB infolgc von icnipcralurwcchsclbedinglcni Deh- 50 
nungsverhjihen koine niikroskopisch feincn l^issc ini Korn- 
gclli^c des glasgefulhcn Polycslerkunslstcins entslehen. 

Dcnn solche Risse bewirken nichl nur eine farbhche Ver- 
anderung dcs Malerials infolgc von Lichlrcnexionen dcr 
GlasparlikcL Sie luhren vor allein auch zur uncrwunschlen 55 
Rnislehung von Porcn auf der Oberflache der Polyestcr- 
ku nslslci nschichl. 

Dlt44 02 432 hcschrcibl eine Mclhodc, uni das Material 
uncnipfindlich gcgen 'rcrnperalurwechsclbelaslungcn zu 
niachcn: TTicr wcrdcn die Obcrnachen der Altglassplilter ini 60 
Korngrossenbereich zwischen 0,5 und 4 nun mil ciner Be- 
schichlung vcrsehcn, die sich zusainnicnsclzi aus: 

eincr wassrigen Txjsung von Alkalisilikaien (Wasscr- 
glas) o<lcr ciner wassrigen Dispersion von Acrylcopo- 65 
lynicren odcr eineni CJeniisch aus diesen beiden Sub- 
stan/x^n als BindeiniltcK 

- Farbsloff (vorzugsweise anorganische Pigiiienle) 
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sowie eincr sich nach aussen verdichlenden FUllung 
aus iransparenlcn und/wlcr opalailig hellcn I cinfull- 
stolTcn niincralischen Ursprungs wie GlasinehK Quarz- 
niehL Kieselgur, Talkuni, Aluniiniumhydroxid oclerei- 
ncin Geiiiisch aus zwci odcr inehrercn dieser I'ull- 
sloffe. 

Dcingcgenuber siehi die vorliegcndc Jirfindung cine Be- 
schichiung dcr Allglasspliiicr ini Korngrossenbereich zwi- 
schen 0,3 und 4 nmi vor, die sich zusaniiiienselzt aus: 

- ciner wassrigen Dispersion von Polyvinylacclal als 
Bindcmillel 

- sowie Farbstoff (vorzugsweise lichlechte anorgani- 
sche Pigrnenlc). 

Vcrgleichcnde Versuche haben gezcigt, daB Polyvinylacc- 
lal (PVAC) gcradc fur Ul^-Harz-gcbundcnc, glasgranulalgc- 
fullle Kunslsleinschichlen, die mil eincni Feslkorpcr ver- 
bundcn wcrdcn besscr geeignel isl als die in DK44 02 432 
bcschriebcnc Malerialkoiiibi nal ion . 

Dies isl darauf zuriickzufuhren, daB PVAC nichl nur her- 
vorragcnde Adhasionseigenschaften gegenuber den Glas- 
spliltern hai sondem auch wescntlich elastischer isl als Was- 
scrglas Oder die ineislen Acrylcopolyinere. Das PVAC dienl 
also nichl nur als Haflvemiililer sondem zugieich als Deh- 
nungspuffcr. 

Auch mil dem die Glassplitler uiiigcbenden IJP-IIarzgehl 
die PVAC-Schichi cine innigc Verbindung ein: Von dem im 
ungcharlelcn IJP-Harz cnlhallenen Monosl.yrol wird die 
PVAC-SchichI an dcr har/seiligen Oberflache zunjk;hsl an- 
gclosl. 

Durch die schncllc Polymerisation dcs UP-Harzcs hat das 
Monoslyrol jedoch nichl gcniigcnd Zciu urn die PVAC- 
Schichl ganz zu durchdringcn, denn auch das Slyrol wird, 
wahrcnd es sich noch in das PVAC zu fressen versuchl, in 
die poly mere Polycslerkellc cingcbaul und seiner aggressi- 
ven Polenz bcraubl. Das Frgebnis isl ein stark "verzahnlcr" 
Male rial Li berg ang voni UP-IIarz zur PVAC-Schichl des 
Glassplillers. Anders lassl sich die ini Versuch .bcwiescne 
verbluifend siarkc Kohiirenz der farbig beschichteten CJlas- 
splitter selbsl bei plotzlichen und beliebig ofl wiederholba- 
ren 'remperalurwechseln iniBereich zwischen - 30"C.^ und + 
Um: nichl erklaren. 

Fiin wcitcrer Vorlcil dcr Glassplitlcrbcschichlung mil 
PVAC liegl in dem Unisland, daB - im Gegensatz zu der in 
DF 44 02 432 bcschriebencn Mclhodc kcinc zusiitzliche, 
sich nach aussen vcrdichtendc Ftillung der Beschichiung mil 
transparcnlcn und/cxlci opalarlig hcllcn FcinfullslolTcn nii- 
ncralischen Ursprungs erforderlich isl, uin eine gule lempe- 
raliirwechsclbesliindigkeit des glasgefiilllen Polyeslerkiinsl- 
sleins zu gewahrleisten. 

Cjcgensland der Erfindung sind somil sowohl Pr<xiukle 
niimlich mil ciner allglasgeluUlen Polyeslerkunstsicin- 
schichl unlrcnnbar verbundene und sehr nalursleinahnlich 
ausschendc Beionsicine- als auch ein Vcrfahrcn zur Tlcrsicl- 
lung dcrsclbcn. Dieses Vcrfahrcn isl dadurch gckennzcich- 
nel, daB: 

crstcns: die cingesclzlcn grobcren (jlasgranulale im 
Korngrossenbereich von 0,3 bis 4 mm iiiilhilfe eincr 
wassrigen Dispersion von Polyvinylacclal als Binde- 
niillcl und (vorzugsweise Uchlechlcn, anorganischen) 
Pigmenlen oberflachig in geziellen Farbioncn be- 
schichlcl wcrdcn, 

zweilens: cine im wesenllichen aus vermahlcnem 
Ahglas und reaklionsbcreitcm UP-TIarz bcsiehcnde 
Polycslermorlelschichi ohnc 'IVennmillel in eine Form 
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aus Polyeihylen (Pit) odcr Polypropylcn (PP) gcgcbcn 
und unler Vibralion vcrlcili wild und:' 
- driuens: cin autMO 7(rC erwarinlcr FJclonslcin auf 
die polyfucnsaiionsbereifc T JP-Morlclschichl. unler nie- 
chanischeni Druck aufgebrachl wird. 5 

Dicsc lirfindung isl fur die ITersicllun^ foigender Pro- 
dukic anwendbar: 'Icrrasscn-, Mol- und Ciarienwegplallcn 
1 nasicr- und Vcrbundpflastcrsleine iin olTcntlichcn und pri- 
vatcn Bcrcich, sogcnannlc "Oko-Sicin"-Sysicn,c (d.h Pfla- lO 
stersieine nut Abslandhallern zwecks Vcrsickerung des Re- 
genwassers), Rascngiticrsleinc, Tischplallcn liir den Aus- 
senbcrcich, piarrenlonnigc Elenicnic fur den Schwiiiimbad- 
bau sowie KJinkerslcinc und FassadenpJaUcn fur die Aus- 
kJeidung von Mauern. 
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Beispieic 

Fig. 1 zcigi cinen crfindungsgcniaK obcrnachcnveredcl- 
ten Hclonstcin uniniUclbar nach der linilonnung: 

Die Form (A) bcslcht vorteilhaft aus bis 9()"C waniiebe- 
aslbarein PoIyelhyJcn oder Polypropyien, beidcs Maleria- 
Chen Anwendung von Trenninitteln iiberfliissig ma- 

Die obcrnacherivercdelnde Schichl (B) isl zwischen 3 und 
K) mm dick. Sie bcsichl aus einern farbloscn odcr transpa- 
rent cMngefarbicn UP-Harz als Bindeinitlcl, Iransparenteni 
O asn.chi Oder Aluniiniuiiihydroxid mil. KorngroBcn unler 
0,05 mm als T-cinslfullsloff, unbehandelieni Altgiasgranulai 
iin Korngrossenbereich von 0,05-(X.5 n,m als transpareniem 
Pcinlulislofl sowie gczicli farbig beschichtcleni Allglascra- 
nulal ini KorngroBenbereich von 0,3 bis 4 mm als riaupi- 
lullslofi, der das Ausseiien der Obernache beslimnil 

Die Glasparlikcl dieses HauptruUstolTcs warden midiille 
von Polyvinylacetal als elastischem Bindemillel und iichl- 
cchlen Parbpigmcnien oberflachig eingdarbi. (vgl Kig 

Der Tielonslcin (C) wurde vor dem Auil^ringen auf den 
obernachenveredclnden glasgefulKen Pol yes ten nor) el auf 
40 bis 70 (. erwiirmr. Beim Koniaki mil dem wanncn Bc- 
lonslcin wurde das Polyesicr-Bindendiiel kur/frislig dunn- 4ij 
Ilussigcr und konnie somii auch in feine Porcn der Belon- 
sleinobernache eindringen. CJleich danach selzle jedoch - 
durch die Wanno des Belonsleins beschleunigt - ein ziigiger 
1 olyinensaiionsprozess cin, sodaB das Pr<xlukl schon nach 
wenigen Minulen wiedcr enlfomil werdcn konnie 

Die auch nach der Tinlformung im Beionslein noch ee- 
speicherle Wamie wirkt sich vorieilhafl auf den reslJichen 
Verlaut des Aushariungsprozesses aus, sodass fur die sogc- 
nannlc "Nachharlungsphasc" keinc Lagcrung in cinen. 
Kaum mil erhohler 'lemperalur crfordcriich isl. 

Kig. 2 vcninschaiilichl siark vcrgro.sscri die Slruklur der 
allglasgciullten Polycrslcrkunsistcinschichl: Der Heinstfull- 
sloU (D) beslehl aus transpareniem und/oder opaiarlig hel- 
lem Maienal ini Korngrossenbereich unler 0,05 mm 

per 1 emlullsiolf (li) beslehl aus Iransparenleni Olasgra- ss 
nulai im Korngrossenbereich von 0,05 bis 0,5 mm 

Der aussehensbeslimnicnde Hauplfullsloff (P) beslehl aus 
Olasgranuial im Korngrossenbereich von 0,3 bis 4 mm wel- 
ches /.uvor mil einer wassrigen Dispersion von Polyvinyl- 
acetal (O) und (vor/ugsweisc anorganischcn) Pigmenl.cn 6i) 
larbbeschichlel wurde. 

Kig. 3 /eigl den Schniii durch den Kanlenbereich des 
ohcrnachenveredcllen Belonsleins: Da der crwarmie Beion- 
slein unier Druck auf auf den adhiisiven Polyeslennorfel 
aulgcbrachi wurde, konnie das UP-TTarz lief in die Poren des 65 
iielonslcms (IT) eindringen. lielonslein und Polyesterkunst- 
slemschichl sind somit untrennbar ver/almt. 
Die abgeschragtc Fonngcbung des Belonsleins im Kan- 
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icnbercich (1) sorgi dafur, dass keine Nach bearbei lung des 
veredellcn Steins in T-orm von Hntgralen erforderlich ist. 

Palcniansprijche 

I. Obernachenveredelie Belonsleine, dadurch uc- 
kennzeiclinet, daB die Belonsleine unlrcnnbar verbun- 
den sind nni einer PolynierkunstsleinschichI beslchend 

aus: 

^ 10-25 Cew.-% farblosem oder eingcfarbicm 
Ungesattigtem Polyeslerharz als Bindemiilef 

- 10- 20 (Jcw.-% Allglasmehl unci/oder Alumini- 
unihydroxid und/oder einem anderen Iransparen- 
icn Oder opaiarlig hellen Material mineralischen 
Ursprungs als l^einsl fu 11 slolT im Korngrossenbe- 
reich von 0 bis 0,05 mm, 

10-30 Gew.-% transpareniem Altgiasgranulai 
als Feinfullsioff im KorngroBcnbcrcich von 0,05 
bis 0,5 mm, 

- 40~70(jew.-% Altgiasgranulai ini Korngros- 
senbereich von 0,3 bis 4 mm, welches als aussc- 
hensbestininiender irauptrullslofl^ mitlels einer 
wassngen Dispersion von Polyvinylacetal und 
ivorzugsweisc anorganischcn) Farbpigmenten 
obernachig in gezielien Farblonen eingefarbl 
wurde. 

2. Verfahren xur Oberttachenveredelung von Bcton- 
sleinen, dadurch gekennzeichneL daB einc Polyincr- 
morlelschichl beslchend aus: 

10 25 Gew.-% reaklionsbercitem, farblosem 

Oder eingefarbiem UngesaUigiem Polyestcrhar/. 

als Bindeniittel, 

- 10-20 Gew.-% Allglasmehl und/oder Aluniini- 
umhydroxid und/oder einem anderen transparen- 
len Oder opaiarlig hellen Material mineralischen 
Ursprungs als Fcinslfullstoff im Korngrossenbe- 
reich von 0 bis 0,05 mm, 

K)-30Gew.-% Iransparenteni Altgiasgranulai 
als FeinluUsiolT im KorngroBcn bereich von 0,05 
bis 0,5 mm, 

~ 40-70 Gew.-% Altgiasgranulai im Korngros- 
senbereich von 0,3 bis 4 mm, welches als ausse- 
hensbestin.mendcr Hauplliilisloff miltels einer 
wassngen Dispersion von Polyvinylacetal und 
(vorzugsweise anorganischcn) Farbpigmenten 
oberflachig in gezielten Farblonen eingefarbt 
wurde - 

- in eine offene Form gegeben wird und sodann der 
irockene Bctonslein von oben aufgedruckl wird, sodal^ 
ini Xuge der Polymerisation des Polymcrmorlels cine 
unlrennbare Verbindung zwischen Beionslein und Po- 
lynierkunslsteinschichi cnisiehi. 

3. Verfahren gemciB Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnel, daB die offene Vonu aus Polyeihylen oder Po- 
lypropylen beslehl, um auf ein lYennmiUel vcrzichlen 
zu konnen. 

4. Verfahren gemaB Anspruch 2, dadurch gekenn- 
fau'''nl\!^f "^^'^ Beionslein vor dem Aufdrucken auf 
40 bis 70 C erwannt wird, um den Polymerisationspro- 
zess zu beschleunigen. 

5. Verwendung von obernachenvercdellen Belonsiei- 
nengeinaB Anspruch 1 zur Hers tell ung von Terrassen-, 
Hoi- und Oarlenwegplallen, PHasier- und Verbundpfla- 
stcrslemen im olTentlichen und privaien Bereich, soge- 
nanntx^n "Oko-Slcin"-Sysicmen (d.h. Pnaslerslcincn 
mit Fugen-Abslandhallern zur Vcrsickerung des Re- 
genwassers), Rasengiiiersteinen, llschplallen fur den 
Aussenbereich, plalienformigen FIcmcnien fur den 
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Schwiiiimbadbau, Klinkcrsicincn und rassadenplai.len 
fur die Ausklciclung von Maucrn. 
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